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Vfzdlld ciposzerkezet, valamint elj^r^s annak eld^llftds^ra 



(57) KIVONAT 

A talalmSny tatgya vizdlld ciposzerkezet, amelynek 
fclsoresze (S), a felsoreszt (S) kibelelo. vizalia es 
vizpara-itereszto mikropor6zus ftinkcion^lis reteggel 
(M) ellatott 6s a felsoreszhez (S) varrt belese (L). a 
felsoresz (S) als6 tartom^yira frdccsontdtt. varrato- 
kat (N) kdzrefogd vfzalld muanyag talpa (K) van, ahol 
a talalmany szerint a ciposzerkezetnek a muanyag talp 
(K) tartomdnyaba es6 als6 fels6resz-tartomanya (?) 
froccsonteskor folyekony mdanyag talpanyagot at- 
ercszto, por6zus anyagbol van kikepezve, vagy frdcs- 
cs5nteskor folyekony muanyagtalp anyagot dteresztS, 
por6zus 5sszek6t6anyagga! van helyettesitve. 

A talalmany tiirgya tovibbd eljards a ciposzerkezet 
eloallitasara, amelynek soran a felsoreszt (S) vizallo es 
vizpara-Stereszt5 funkcionfilis reteget (M) tartalmazo 
bel6ssel (L) beleljuk ki. a felsoreszt (S) a belessel (L) 
5sszevarrjuk. €s a felsoresz (S) als6 tartominydra var- 
ratokat (N) k6zrefog6 muanyag talpat (K) rSfrdccsQn- 
tunk. A taMImSny szerint dgy j^nk el, hogy a felso- 
r6sz-anyag als6 vegere ponSzus osszekotd anyagot 
vamink, a ponSzus dsszekotoanyaggal meghosszabbi- 
tott felsoreszanyagot beI6sse! (L) b61eljQk ki, a belest 
(L) es az osszekotoanyagnak a fels6reszanyagt6I fQg- 
getlen vegit az als6 v6gilk6n asszevarrjuk, 6s folye- 
kony muanyag talpanyagot fr6ccs6nt0nk ra, amikor is 
a foly6kony muanyag talpanyagot a fels6r6szhez (S) 
varrt ponSzus Osszekfltoanyagon keresztui a belesig 
juttaijuk. 

AtaUlmdny szerint ugy is elj^hatunk, hogy a felsd- 
r€szanyag a!s6 felsdr£sztartom&nyfic (P) perfordljuk. 



es a belessel (L) kibdIeljQk, a perfor&lt. als6 felsoresz- 
tartomanyt (P) £s a b61est (L) alsd v€guk6n osszevarr- 
juk, majd folyekony muanyag talpanyagot frcJccsOn- 
tunk ra, amikor is a folydkony muanyag talpanyagot 
perfor&lt, also felsor^sztartomlnyon (P) ketesztai a 
b6]a5ig(L)juttatjuk. 
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A taUlmany tai^a vizallo ciposzericezet, amelyneic 
felsffifeze, vfeSllo 6s vlzpara-^tereszt^ milcropor6zus 
funkcionalis reteggel ellatmt. a felsdreszt kibelelS 6s a 
fels5i&zhe2 vaiit bcl6se. & a felstfresz also tartomi- 
nyfira fr6ccs6nt6tt, valamint a varratokat kozrefogo. 5 
yizA\\6 muanyag lalpa van. A talalmany targya tov5bba 
eljSrfs a fenti ciptfszerkezet elSallitasara, amelynek 
soiin a felsffreszt vfzS116 €s vizp^-alereszt6 funkcio- 
nalis rfteggel dlatott bflessel bfileljuk ki, 6s a fels5- 
rfszt a b^Mssel Ssszevarrfuk. €s a felsSrfsz als6 tarto- 1 0 
mfinySra a varratokat k5zrefog6 mffanyag talpat ri- 
froccsantjOk. ^ 

Lfitezik olyan vizalld. mfigis vfzpfira-ateresztS milc- 
ropor6zus menibrananyag, amelyel az utdbbi evek fo- 
lyamSn egyre n6vekvff szSmban alkalmaztak vizallo 15 
nihizati cikfcek elofillitfcfiia. PfiraStcreszto kepess6g6- 
b61 adad6an kellemes visel&l tulajdonsagot mutat. 
nycn membrfnariyag pi. nyujtoti politetrafluor-ctijftn- 
bfil (szokSs szerint PTFE-nek rBviditve, ahogy itt is), 
poli&ztcrbol vagy mikropordzus poliuretSn retegbSl 20 

Napjainkban az Hyen membrinanyagot vizallo cip6- 
szeikezet elofilUlfisfira is felhasznffljSk. Ekkor legalibb 
a cipofelsffito bdseja ilyen membrfnanyaggal belelik _ 
ki melyet cbben az 6sszefiigg&ben funkcion^'s rfteg- 25 
ndc nevczOnk. Ilyen p€ldflt mutat az EP-A2-0 080 710- 
es lajstromszfimfi irat. A beMs leggyakrabban olyan 
tebbrftegff bfilfisanyag, amely egyreszt fiinkcionaljs r6- 
iegb61, mfisr&zt a cip5 belseje fele eso oldalon textib^- 

tegbSlfifl. 1 1 . ^ir. 

ProbltoSl jelentenek a varratofc. amelyek a cipofel- 
s«rdsz & a bfil&s, tfs - amennyiben 16tezik - a talpb£l& 
esszevarrSsakor keletkeznek. A (tu)szur5shelyeken a 
rendeltetfisszerii i€teg is kilyukad, tehit vfz4tefeszt5v6 

vfilik. .... 

Ezen probl&nft megoldando zokniszeni beteteket 
alkalmaztak egyrfezt a fels6resz& a talp. ill. taipbeles, 
masicszt a fels5i^sz & a beles kozott. Minthogy a 
zoknxszerff betet alakjat hegeszt& utjan alKtjak eI6. 
nincsenek benne vairatlyukak. Ezen mddszer alkalma- 40 
z5sa a gyanasban mfigis igen kQltsegesnek bizonyult. 
hiszen a zokniszeru beteteknek nemik^p bele kell 
illeniflk a mindenkori cipSformaba, 

Egy masik ismert modszer a koveikezd: a cipSszer- 
kezet. ill. a talpb^Ms als6 feluletdt. es a funkcionalis 45 
rfiteggel kib^lelt, adott esetben talpbdl^ssel Ssszevant 
fels6r&z als6 tartom^nyat kaucsukkal vagy muanyag 
talpanyaggal ontik korul. amely anyagok altaldban a 
cipiS talpSt alkotjdk. Ezfiltal a feisordsz 6s a beles. 6s 
adott esetben a talpb6I& kSzti kotovairatokat kaucsuk- 50 
kal vagy muanyag talpanyaggal. tehat vfz5ll6 anyaggal 
zSr}ik. el. 

Ezen a ponton jegyezzQk meg. hogy ebben az ossze- 
fDggisben a ^uanyag talpanyag" kifejezest rovidites 
gyanfinl haszndljuk, amely egyarant jelenthet mind ter- 55 
mfszetes, mind mukaucsukot. 

A fels6r€sz szokSs szerint borbol vagy textilszovet- 
bdl. pi. musz^Ias anyagbdl keszOlt. 

Noha a froccsSntatt muanyag talpanyag elszigeteli a 
funkcionalis r^ieg es a felsdr&z, es adott esetben a 60 



taipbeles kozti varratokat a kozvetlea vfebetdr&tffl. 
azonban a fent nevezett fels6reszanyagok rcndelkez- 
nek azzal a tulajdonsSggal. hogy hosszanti kiterjed^- 
sukben vezetik a vizet, ez kul5n6sen a bdr felsfir^szre 
jellemz6. Ebben a vizvezetdsben a kapillaris jelens^gek 
reszesek. Ha tehSt a muanyag talpanyaggal nem fedett 
felsffresztartomany nedvcsse vSlik. ezen hosszanti ve- 
zet6kepesseg alapjan a viz a fels5resz menten haladva 
eljut a froccsontott mdanyag talp belsejeben elhelyez- 
ked5 varratokig ahol a vanatlyukafc segfts6g6vel itha- 
tol a funkcionfilis retegen. 

A funkcionalis r^teg szok^ szerint egy olyan t6bb- 
reiega biles belsejeben helyezkedik el, amelynek a 
f&]s6T6sz fel6 es6 oldaMt v^dStexUliaval, a cipd belseje 
fele es5 i€sz6t pedig bdlelffanyaggal latjak el. A cipflc 
szokasos tSmeggyfirtasSndl. elfogadhatd gazdasigi ra- 
fordftas mellett elkeriJlhetetlenn6 valik a felsSresz 6s a 
beles also vegen az 6n. vfzhidak kialakulSsa. Ezek 
lehetnek olyan c^maszalak. amelyek a m^retre vSgSs 
soiin a belesb6l kiallnak, es a fiinkcionSlis r6teget 
dthidalva a fels5reszanyagig emek. Kulonosen texiil- 
szovetb^l keszult fels5r&zanyag alkalmazisa eset£n 
SlI fenn az a vesz^ly, hogy a fels6r&z- 6s b6I6sv6get 
nem pontosan egy szintben vSgjSk le, ugyhogy a textil 
felsoreszanyag szdiai vagy darabjai a funkcionalis r^- 
teg Icvfigott v6g6t Athidalva vlzhidat alkotnak a cip6- 
szericezet bdlese fel6. A funkcionilis reteget belQbi51 
bdlelo bel6sanyag szokis szerint sziv6k£pes 6s vizve- 
zeto. A felsorfisz menl6n benyomuld. es a vanatokon 
es/vagy a nevezett vizhidakon keresztQl betfird viz a 
hei6s mentfin haladva a cip6 belsejebe kerOl. Tapasz- 
talat szerint ez a folyamat a cipdszerkezet kuls6 felQle- 
tenek nedvessd v^lSsatdl sztoitva a b6I6s nedvess6 
valfis^ig kb. 10 perc alatt zajlik le. 

A DE-GM-1680553-as lajstromsz^ii iratban 
(hasznalati minta) egy olyan kfserietet jmak le, ahol 
vizalld es vfzpara-aleresztfi funkcionalis reteg baszni- 
lata nelkul a cip6knel jobb vizszigetelest 6mek el. 
Ebben az iratban leirt cip5nek talpkerete van, amelyet 
talpbelesnek a cipd keruleten koriilfuto resze, valamint 
a felsdresznek erre rSvam keiiileti resze k^pez. 

Ebben a lalpkerettartomanyban a felsdrfiszanyagot a 
taIpb^I6sseI is osszevarrjak. 

Ennek a vanainak a segitseg6vel a talpkeret larto- 
mfinyaban a felsor&zanyag kulsd felQlet^re egy textil- 
szalagot vamiak fel. A texulszalag rendeltet^se a talp- 
b6\6sr& 6s a talpkeretre fr6ccs6nt6tt mdanyag talp tapa- 
dSsi szilfirds5g5nak javTt^sa, mivel a felsor&z kQlso 
felulete gyakian olyan anyagbdl k^szul. araelyhez a 
muanyag talp anyaga rosszul tapad, jgy a felsSi^sz 
kulso felulete 6s a rosszul tapadd muanyag talp k6z6 
viz kerulhet. Noha ezzel a texdlszalaggal elerhetik azt^ 
hogy a muanyag talp jobban lapadjon a felsdrdsz kulsd 
felulet^hez. azonban a kapillSris jelens^gek okozta viz- 
lerjedes ellen a felsdreszben semmi javulSst nem f rtek 
el. Eppen ellenkezoleg: a vizet igen jol vezetS lexlil- 
anyag megkQnnyiti a viz terjed6s6t. 

Ha azonban a nevezett iratban ismerteiett cipot viz- 
Slid ^s yizpira-Steresztd funkcionalis reteggel b^leltek 
volna ki, amelyel szokott mddon a talpkeret UrtomS- 



2 



1 



HU 204 986 B 



nydban a fels5r£szanyag 6s a talpbeles koze vantak 
volna, ugy a fels6r6szanyag es/vagy a funkciondlis 
riteget b€\M bt\s6 beles cemai vagy textildarabjat 
^Ital alkocotc vfzhidak I6trejdct£t, amelyek a funkciona- 
lis r6teg lev&gott veget ichidalhatjak, nem lehetne meg- 5 
akadalyozni. ^ppen ellenkezdleg a mdanyag talp jobb 
tapaddsdt elSsegitd textilszalag alkalmazfisival az ilyen 
' c6mikb6\ vigy Cextildarabokb61 il\6 - vTzhidak ki* 
alakulasanak val6szinusege megnd. Ehhez meg az is 
hozzajanil, hogy a muanyag talp lifrdccsdntdsekbr a 10 
foty£kony m0anyag egy bizonyos m€rt€kig benyomul- 
hat a talpkeret varratlyukaiba. Annak az es£lye azon- 
ban. hogy a foly^kony mdanyag talpanyag benyomul- 
jon a - az emiicen iratban nem szerepld - funkcion&lis 
r€teg varratlyukaiba, £ppen a Telsdr^sz textilszalaggal 15 
i6n6n6 lefed^se miatt krsebb, mint textilszalag haszna- 
lata n61kQl lenne. Teh&t annak a veszelye, hogy a viz a 
fels6r£sz mentSn haladva, majd a funkcionfilis reteg 
varratlyukain benyomulva a ciposzerkezet belsej^be 
keruljdn, megn6 a textilszalag alkalmazSsival. 20 

A tal^lm^ny feladata a fenti problem&k megolddsa, 
vagyis olyan cip6szerkezeteknel. ahol a felsoreszt b6- 
l&sel 6s adott esetben talpb6lessel varrj&k dssze, €s 
ahol viz&U6 talpat rifF5ccsdntenek, a lehet6 legkisebb 
rSfordtt&ssal megoldant a varratlyukak jobb vizszigete- 25 
\€&6t, 6s messzemen6kig megakadSlyozni a viz vizhi- 
dakon tdrten5 befiraml&s&t a cipSszeckezet belsejebe. 

A feladac megoldfisa olyan cipSszerkezet, amelynek 
felsd r£sze, a felsMszt kib^Ield, viz£ll6 es vizpara-at- 
ereszto mikropoFOZus flinkcion&lis r€tegge! elUtott 6s a 30 
felsdr€szhez vant belese. valamint a fels5r6sz als6 Ur- 
tomdnydra frOccsfintdtt, varratokat kdzrefogd vizalld 
muanyag talpa van, ahol a talSIm&ny szerint a muanyag 
talp tartomanySba es6 als6 felson^ztartomSnya frOcs- 
csdnt^skor fotyekony muanyag talpanyagot dteresztd, 35 
por6zus anyagbdl van kik^pezve, vagy froccsdnteskor 
folyikony mdanyag talpanyagot &tereszt6. ponSzus 
5sszekdt5 anyaggal van helyettesicve. 

A feladat megoldasa tov&bbS elj&ras a fenti cipdszer- 
kezet elddllit&sto. amelynek sor^ a fels6reszt vizilld 40 
6s vizpdra-Steresztd funkcionSlis reteget tartalmazd be- 
16sse] bSleljQk ki, a felsfiFeszt a belessel Ssszevanjuk. 
6s a lels6rBSZ also tartom&nySra varratokat kdzrefogd 
mdanyag talpat rafroccsontunk, es a talfilmSny szerint 
tigy jSrunk el, hogy a fels5r£szanyag alsd vdgdre ponS- 45 
zus 6sszekdt5anyagot varrunk, a pordzus Gsszekdtd- 
anyaggal meghosszabbitott felsdreszanyagot bel6ssel 
b^leljak ki, a belest 6s az dsszekdtdanyagnak a felsd- 
reszanyagt6l fiuggetlen v6g6t az alsd vigOkdn 6ssze- 
vanjuk, 6s foly^kony mCIanyag talpanyagot r^frOccsOn- 50 
tQnk, amikor is a folydkony muanyag talpanyagot a 
feIsdr£szanyaghoz varrt por6zus osszekdtdanyagon ke- 
liesztGI a b£l6sig juttatjuk: vagy pedig a talilminy sze- 
rint oly mddon jinink el, hogy a fels6r£szanyag als6 
felsoresztartom&nySt perforitjuk, es a belessel kibeleU 55 
juk, a perforalt, alsd felsoresztartomdnyt 6s a b6\6st 
aisd vegukon dsszevarrjuk, majd folyikony muanyag 
talpanyagot ri frdccsdntOnk, amikor is a folyekony 
muanyag talpanyagot a perforalt. alsd felsor^sztarto- 
m&nyon keresztQI a beles ig juttatjuk. 60 



Eldnyds, ha a cipdszerkezetet a cipdszerkezet hosz- 
szSnak legalibb egy reszen hdzddd talpb^Iessel Idtjuk 
el. 6s a mdanyag talpanyag r^frdccsdnt^se eldtt a perfo- 
ralt, alsd felsdresztartomSny vagy a pordzus 6sszekdtd- 
anyag alsd v6get a talpbeles kerulet£hez hozziivanjuk. 

A talSlm^ny szerint! eljardsnak egy covabbi fogana- 
tosTt^i mddjSn&l ugy j&runk el, hogy a perforalt felsd- 
r£sztartomfiny, ill. a pordzus dsszekdtdanyag 6s a b^I^s 
alsd v6g6t huzdzsindr vezetesere alkalmas vezetdhur- 
kokkal Utjuk el,, a perforSIt, alsd felsdrSsztartom^y, 
ill. a pordzus dsszekdtdanyag 6s a b6\6s alsd v^gdt 
kaptaf&ra hdzzuk. majd a felsdr^sz kaptaf&ra hdzott 
tartom&nydra, 6s a kaptafa lev&lasztd eszkdzzel elUtott 
alsd felQlet^rc folyekony mOanyag talpanyagot frdcs- 
csdntunk. 

Azdital, hogy a felsdresznek a cipdtalppa! szomsze- 
dos alsd tartomSnya a talilmSny szerint pordzus (ami 
ebben az dssze ftigg^sben perfor^ilt, pordzus, lyukacsos 
vagy hildszerd anyagot jelentheO. a mdanyag talpnak 
a felsdr£szre 6s adott esetben talpb^Iesre tdrtend frdcs- 
csdntesekor « folySkony muanyag az alsd felsdr^sztar- 
tomdnyon ithatolva a fuhkcionSIis retegig, ill. a funk- 
cion&lis^ reteget is magiban foglald tdbbr^tegu b616sig 
juthaL fgy eMrjuk azt, hogy a frdccsdntOtt muanyag 
talpanyag a felsdr£szt 6s a funkcion&lis reteget, 6s adott 
esetben a talpb£lest dsszekdtd kdtovairat varratlyukait 
elszigetelje. 

A talilmdny szerinti cipdszerkezemek egy kflldnd- 
sen eldnyds kiviteli alakj&nfil a funkcion£Iis nSteg (ami 
ebben az dsszefQggfsben a funkciondlis reteget is ma- 
glban foglald tdbbr£tegd b6\6st is jelenthet) 6s az alsd 
fislsdresztartomany kdze olyan tivkdztartd van elhe- 
lyezve, amely a folyekony muanyag talpanyaggal 
szemben jd &tere5zt6k£pes56ggel Mr. Ezzet megakadft- 
lyozzuk, hogy a nem &tere$ztdk£pes felsdr^szdarabok 
varratlyukakat fedjenek le, 65 igy a folyekony md- 
anyag talpanyag varratlyukakhoz jut^&t megneheztt- 
sek vagy megakadalyozzak. Ugyanis a muanyag talp 
r&frdccsdnt6se S atm . nyomistartom&nyban t5rt6nik, 
ez&ltal a felsdr^szanyag viszonylag nagy erdvel szonil 
a funkcionalis reteghez. 

Lehetds^g van egyrSszt a felsdresz alsd, a talpbeles 
es a varrat iltal hatirolt tartom&ny&nak perforil&sSra, 
masreszt a felsdresz alsd, a beles - vagy adott esetben 
talpb616s - varrat feletti tartom&ny&nak lev&gds&ra, 6s 
az emiitett varrat es a felsdresz alsd v6ge kdzti t^volsdg 
pordzus dsszekdtdanyaggal tdrtend dthidaldsdra. Ekkor 
a pordzus dsszekdtdanyag egy ik v6ge a tulajdonk^ppe- 
ni felsdr6szanyag alsd veg^hez van hozz^varrva aneU 
kQl. hogy ez a fiinkctonilis r£teghez is hozz& lenne 
varrva. A pordzus dsszekdtdanyag mdsik y^ge a fiink- 
ciondlis r^ceggel egyOtt a talpbdleshez van vanrva. Ez- 
iltat azon vizhidak kialakulds&C is teljes mdrt^kben 
megakad&lyozzuk. mely vizhidak a felsdrfszanyag al- 
sd, perforSIt tartomSny&ban bar kisebb sz&mban kelet- 
keznenek. 

Az utdbbi megoldSsndl a pordzus dsszekdtdanyag 
egyidejuleg t&vkdztartdul is szolg^lhat, p^lddul olyan 
muszalas haldszerkezetk^nt, ahol a szemnagysag 
1,5 mm-es tartom&nyba esik. Amennyiben a h&ldszer- 
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gasztdanyaggal Uthatjuk el. eziltal ladegM merevse 

Mszerkezetkent van kialaWtva, inonofa mfiszil hSWt 

ugyank fennSlI annak a veszilye hogy az eR« 
SSstt kapmarisok ajakulhamak tauM^gJ-- 

nofil haW kapillSrisait a '""'^^ff .'^ P^tt^' 
elszigetelhetjuk. addig a mulufil hSMszfil^kazti M 
Sok tomfetlenOl maradnak. .chS. a mitanyag talp 

A porfizus. als6 fels«r&ztaitotnany a W«sontatt 
m&nSg .alp fels« pereme fSK nyfilhat. teMt vagy a 
feSLyag van perforSlva eddig a magasrfgig. 

fek5n£sz\^get helye««ItS portSrus o«»- 
kXyag nyfilik eg&zen a .alp f^^P^^ 
En,«k vLlenftiS funkci6ja van. teMt ha a fcls6r=sz 
S Urtom^nyaban a felsCrfsz & a fimtoonite rj^ 
koze viz keriH. pildaul ha a cipS v.«Iffj» po«^y» 
rfzol keresz.ul. ez a vfzmenny.seg a fels6t«sznck a 
f6I5tt elhelyezkeda portzus urtom*- 

"1:SS"l^-tHogyaf.nkc.j.^^^^ 
ado^ esetben a .alpWKs vana« f5l5n elbdyezkedfi & 
eSe^n a talp felsS perem6ig hfi2(5d6 mflanyag talp. 
'artomi^y perforflva van. ez41ttl ebhcn a |alpat^ 
^Tban iTvIzclfoly^st biztoslnmk. Bmek az az 
S hogy a vfztelenftfst egtaen a ulpanyag iltal 
eionye, iiue7 , . , .„tben talobe- 



vezetfihuikok tartjac ossze, melyekben a Soing-Us- 
nng eljSras kivitelezfisehcz szuks«gcs hto5rsin<5r van 
veLvi. la a fels«r6« 6s a be«s ereknek a v«««Jh«^ 
koknak a segiK6g4vel &/vagy a vezetfturkoktffl ffl^ 
5 getlenvairatokrevfinvanegymfchozrBgzIh'e.Acipo 

elSallitisa ennek a mfidszemek az alkalmazisSval ugy 
tortfnik. hogy az als6 fels6reszveget a porfzus yafflr 
petforalt feU6reszUitom§nnyal 6s az ana rogzitett b6- 
16ssel egyQtt kapmfara huzzuk. majd a vezWffliuricok- 

10 ban elhelye2ked« huz6zsin6r segl.s6gevel a kfPtffe 
als6 nJsz6n a kaptafa k5ml Ssszehtouk. Akapufe als6 
felQle.6n tevSlasztb eszkoz talSlhaUS. amely megakadi-. 
. lyozza azt. hogy a mCanyag mlpanyag a ^P^^ 
feluletere tapadjon. Amuanyag talpat aluWl ata^^ 

15 ra ill a kaptafa als6 felOIetet bont6 felsiJrfszlarto- 
mSnyra fioccsontjuk oly m6don. hogy a fcls<Wsz kap- 
uKra hiizot. als6 tartomSnyat is elffcdje. 

Ezekn6I a c!p(3knel a portzus felsaf6sztartom4ny 
seeits6e6vel - amely dsszekoti a tulajdonk6ppcni fel- 

20 sa^szt a vezettShuikokkal ellS.ott fels5r6szv6g^l - 
elkeruljQk a tulajdonkeppeni 

kokkal ellatott felsfircszveg - egydM a beUs - kaai 
vizhidak kialakuiasSL Ennfl a cipofajtinil a fnnkcio- 
nilis nStege. SUiidaW vizhidak kialakulis4nak a vesz6- 
25 ly. igen nagy. hiszcn a veze.ohurkok ^^^^ ^ 
olyan szaakb61 k6szalnek. melyek a vizet j61 vMrtflc. 
6s igy vizhidat alkothamanak. ha a potdzus fclsiSr6sz- 
tartomfiny nera volna. . - 

A ulSIminy alkatmas olyan apfflcre is. amelyek a 



manyoan la »ii>."«"j — — „i„_„__ inai A taialmany aiKaimiia vij»" — i : . , 

do'nye. hogy a vfztelenftfst «8f«" » ^P?"^'* ^ 30 PoCpin.ch-moMszer alkalmazisSval W«°'«'^J« » « 

eltomitett funkcionSlis reteg - 6s adott esetben talpbe ou ^^P^^^^^^ fcb. annak a kSz€ps« 

l£svairatvonaiaigel6rhetjflk. boltozatSig terjedS r6sz6n haz6dik Ulpb616s. inig a 

Tov4bbi clonySs tehetosfig rcjhk a fcnlaradd rt^^n nines talpb616s kialaklwa. AUlpM- 

a mu-anyag ulp funkcionilfa ^v^t 16s^om5nyaban a felsSrfazds ahozzSvambflfe als6 

.alpb616svarrat feici "artoman)^ egya^t «..^o [ ^^ -^^^ men.6n a talpb61& al4 

perforilfcSban. Ez ugyanis a ^^^"^^^^^^^J ^„ Itva. A mlpb6Ies nclkflli lartomSnyban a fels«- 

r,-,-^_ x_ - fi^fr/^-nnSlis rflcB k6z6 keiult VIZ Icgop- van najiva. ■« w ^ rioftalura. A 



S ra nnTdS .caz6 kc^U legop 

kez6.U tivkazurtfi alkabnazisSval azt ^^f^f"' 
hogy a mfianyag u»lpanyag cbben a - felsoresz « 40 
Sonalis i.e|. .11. .8bbr6.egff b61& k6zom - .er- 
kozben »16g magasra emelk««6k. '-"e.^eg fenm a 
froccsonton mffanyag talp felso pereme fote. E=el 
oXrlatiUg kirartuk annak a lehe.6s6ge.. hogy a mu- 
f njg talpanVgban esetJeg keletkezS repcd6sak a var- 45 
ratok fele vizvezetS csatoroSkkS vSIjanak. 
" A .S:^y ^PP^gy a.ka.n.as .a.pb616sse. em^t 
rnintulpb61fisn61kflUcipdk«.sotolyanok««.m^^^^ 
a PolypLch-mddszer szerint csak az elfllsfi ciporfsz- ^ 
beniendelkezndctaIpb616sseL , ,,«rf„n^i, 

Tcljes U.lpb6l6sscl mndalkezC cpSnel a feWf"^^ 
6s a funkcionilis rf.eget is magSban foglal6 b616sr.ek 
az als6 v6g.artomanyai a uilpb6J6s kflls6 percm6hez 
'4nakva,^a.aholafeIs5rfsz6sab6l6sals6v6gja«^^ 
mSnya meroleges a talpb616sre. A milanyag talp alulrol 55 
TtV^te. i aluWl is oWaWI az als6 fe!s5r6sztar- 
toman>TavanrSfriSccs8mve. , 

Olvan - talpb616$ n61kali - cipan61. amely a Stnng- 
Lasti^E eljirfssal k6szalt. a fels6r6sznek 6s a funkcio- 
Ssiiismag4banfogIaI6b616snekazals6v6ge.. 60 



tartomanya a laipocics p^iv.**- ' 

van hajtva. A talpbeles nelkuli tartomanyban a felsc5- 
resz & a hozzivarrt bdles merfileges a cipOalpra. A 
kaptafa legaUbb a talpbel6s ndlkQU taiiominyban is- 
mli levilasztd eszkozzel van ellatva, amely megakadi- 
lyozza azt, hogy a folyekony milanyag talpanyag a 
J^ptafara lapadjon. A dp5talp elSSlUtfisShoz folyekony 
m^anyagot froccsontunk f ^^^JP^^^:/"" " 

kaptafara oly modon, hogy a felsdrcsz oldals6 als6 
tartomanyat is egy bizonyos magassagig befedje, 

Az als6 felsor&zviJgen talSlhat6 pordzus felsfirfisz- 
tartom^ny itt is megakadilyozza a tulajdonk^ppenx fel- 
sor£szanyag 6s a b616s kOzti - a fiinkdonfilis rftegei 
athidal6- vizhidak kialakuIfisSt, ' 
A talSlmSnyt az alSbbiakban pfiWfik kapcsSn a mel- 
lekelt rajzra vaI6 hivatkoz^ssal rtaletesebben is ismer- 
tetjuk, ahol a rajzon az 
1 fibra ismert ciposzerkezet, a 
2] fibra a talSlmSny egy els6 kiviteli alakja szenn- 

u cip5szerkezet, a 
3.4bra a talilmSny egy mSsodik kiviteli alakja 

szerinU ciposzerkezet. a 
4. 4bra a String-Lasting eij^rissal elofilUtoit cip6- 

szerkezet keresztmetszeie. az 
5. fibra egy ilyen String-Lasling-f6le cip6 alulnfi- 
zetben, a 
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6. ibra a Polypintch-modszerrel el^itlftott cipd 

alulnezetben, a 

7. ^bra a 6. ibra 1-1 vonala menti keresztmetsze- 

te»a 

8. Sbn a 6. ibrin fibr^zolt cipd 2-2 vonal menti 5 

keresztmetszete. 

Az 1. 4bra mutaija a RHODE KG c6g (3578 
Schwalmstadt 2-Ziegenheim AscherGderstraOe 22.) Al- 
tai gyartott n6\ cstzma szerinti cipdszerkezeteL 

Az 1. Abran abrazolt ismert cip6szerkezet rendelke- 10 
zik pi. b6rb61 vagy textilszdvecb^» el6ny6sen mdszdlas 
anyagb61 k^szQlt szovetbdl eldallitoti (S) felsefrfisszel. 
Az (S) felsfiresz belseje olyan tobbretegfl (L) b^Iessel 
van kibelelve. melynek belsd biles rendeltet£se van, 6s 
amely y'izi\\6 6s vizpi ra-&tereszt€ (C) funkcionSIis (M) 1 5 
reteg vagy membrSn tulaJdonsSgaval rendelkezik, es 
amelynek az (S) felsdresz fele es6 r£szet (T) cextilre- 
teg, a cipd belseje fele es5 r£sz6t pedig (F) bels6 b^l^s 
bontja. 

Az (F) bels6 bel& 6s a (T) textilrfteg mechanikai 20 
vedelmet nyujt a funkcionalis (M) retegnek. Az (S) 
fels6r^sz 6s a tobbr^tegu (L) beles als6 v6ge a (B) 
talpb616s peremehez (N) varratul van varrva. A (B) 
talpb6t6s als6 oldalaca. es a hozzivam (S) felsdr£sz 
alsd tartomanyara valamilyen alkalmas vfzilld mu- 25 
anyagbdl kfiszQU (K) talp van frOccsonlve. A (K) talp 
(O) felsd pereme olyan magasan helyezkedik el. hogy 
az (N) vanatot a (K) talp karii! zfirja. Igy az (N) varrat 
a kOzvelten vlzbetOr&tffl v^dve van. 

Ha azonban az (S) felsffr^sz (K) talp dltal nem fedett . 30 
tartomlnya nedvess^ vdltk. a viz az (S) felsor£sz men- 
t^n haladva a (K) talp belso oldalfin az (N) varratig Jut, 
ahol a varratlyukak segitsegevel ithatol a funkcionilis 
(M) retegen, 6s a cipo belsej^be kerQl. 

FenniU annak a vesz6Iye is, hogy a felsdr^szanyag 35 
6s a legat&bb egy (T) textilriteget tartalmazd (L) beles 
m6retre vag&sakor olyan elall6 szalak vagy textildara- 
bok keletkeznek, amelyek az (L) beles funkcionalis 
(M) r6teget Sthidalva 6sszek6ttetest teremtenek az (S) 
fels5r6sz 6s az (F) belsd bel6s k5zdtt Amennyiben az 40 
(S) felsdr6sz nedvesse v&lik^ 6s a vizet a felsdr6sz 
vegeig vezeti. ugy a viz ezeknek a vizhidaknak a segit- 
s6gevel az (F) bels6 bel6sbe Jut, tehdt az (F) belsd beI6s 
nedves lesz. Ezt a talalm&ny most bemutatando kiviteti 
alakjaindl megakadSlyozzuk. 45 

A 3. dbran bemutatott, tal&lm&ny szerinti kiviteli 
alak 5zint6n (S) felsdresszel. az (S) felsdr6szhez vam. 
tobbretegCr (L) b6]6ssel, m0anyag (K) talppal 6s (B) 
talpbelessel van ellStva. Az (S) felsdr6sznek (B) talpb6- - 
lessel dsszekdtdtt alsd (P) felsdresztartomanya por6- 50 
zus. A (K) talp frdccsdnt6sekor foly6kony kaucsuk 
vagy mffanyag hatol be a (P) fels6r6sztartominy nyili- 
sain kecesztOl a t0bbf6cegu (L) b6lesig. A funkcionalis 
(M) r6teg vartatlyukait ezen az (L) b6Ies es az (S) 
fels5f6sz k6ze kerfllt mflanyag talpanyag szigeteli el. A 55 
viz, mety az (S) felsoreszanyaga ment6n haladva az 
(N) varratig Jut, a muanyag talpanyag alta! zart varrat- 
lyukakon nem tud athatolni. Igy a cipo belsejebe nem 
keriilhet viz. 

A 3. ibdin bemutatott kiviteli alakn&l az (S) felsd- 60 



' r6sz perforilt (P) felsdresztartom&nya 6s a tobbretegCf 
(L) beles koze Atlyuggatott vagy pordzus (A) tavk5z- 
tarto van beiktatva. Ezen (A) tivkoztartd az (L) b6l6st 
es a pordzus (P) fels6r65ztartom&nyt meghatarozott t&- 
volsagban tartja egymastdl. 6s a (K) talp rlfrdccsdnt6- 
sekor a folyekony mdanyag rajta fithatolhat. 

Az (A) tivkoztartd haszn&latakor Cdbb mdanyag 
talpanyag keriilhet az (S) felsdr6sz 6s a tdbbretegu (L) 
beles kdze. EzenkivQI az (A) tdvkdztartd aUcalmazisi* 
val a frdccsdntdtt mdanyag magasabb szindg toUheti ki 
az (S) felsdr6sz 6s a t5bbr6tegu (L) bel6s kdzti tetet, 
mint az tdvkdztartd n6lkul lehetseges lenne. A (K) talp 
irdccsOnt6sekor szQkseges nagy nyomas miaCt a (K) 
talp (O) felsd peremenek tartomany&ban az Ontdfocraa 
tdmicdelem6t megfelelSen nagy nyomSssa! kel! az (S) 
felsdresznek szontani. Az (A) tavkoztartd hasznalata 
nelkul lenyegesen kevesebb milanyag keriilhet az (S) 
felsdresz es a tdbbretegQ (L) b616s kdz6. Amennyiben 
tdbb anyag kerOl ebbe a t6rkdzbe, csdkken annak a . 
Iehecds6ge, hogy a mdanyag reped65eibdl nedve5s6g> 
csatom&k keletkezzenek. 

Az (A) tdvkdztartd a (K) tatp (O) felsd pereme f&16 
nyUlhat. Lehet6s6g van arra is, hogy az egesz (S) felsd- 
i6szt tivkdztartdval b6Ieljak ki, ami a cipdnek nagyobb 
dsszscabilit^t kdlcsdndz, 6s megkdnnyltheti az eId61U- 
t&s'i folyamatoL 

A (K) talp anyaga eldnyOsen poliuretSn (PU), polivi- 
nil klorid (PVC) vagy fittetszd kaucsuk (TR). 

Az JA) t^vkdztart6k6nt olyan hildanyagot hasznil- 
hacunk, amely egyreszt varrhatd, mdsreszt fr6ccs6nt6s- 
kor acereszti a folyekony miianyag talpanyagot Ez a . 
hildanyag eldnyOsen mCtez&las, szemnagyskga eldnyO- 
sen kb. 1 ,5 mm. Az (A) t&vkfiztartd eldnydsen monoGl 
anyagbdl ill, hogy elkeriiljak a multifil anyagokra jel- 
lemzd. vizvezetd, es a froccsdntott muanyag altal nem 
szigetelhetd fibrillacsatomdk keletkez6s6L Milsz&las 
anyagnak alkalmas pt. a poliamid 6s poli6szter. Az (A) 
tavkoztand anyag&t bevonhatjuk ragasztdanyaggal, 
hogy a merevs6g6t 6s filldk6pess6g6t ndvelJGk. 

A tal&lmdny 2. Sbrin bemutatott kiviteli alakjan&l az 
(S) felsdresz nem nyulik le egeszen a (B> talpbel6sig, 
hanem attdl egy meghatarozott t&volsigban v6gzddik. 
Ezt a tdvolsagot lyukacsos vagy pordzus (V) dsszekd- 
tdanyag hidalja it, ahol ugyanazt az anyagot hasznil* 
hatjuk. mint a 3. dbra szerinti (A) t&vkdztartdn&l. A (V) 
dsszekdtdanyag felsd pereme az (S) felsdr6sz alsd. pe- 
rem6hez (Nl) varrattal van hozz&varrva. Ezen a helyen 
a tObbr6tega (L) b616s nines az (S) felsdr6sszel ossze- 
varrva. A (V) dsszekOedanyag mdsik v6ge a tdbbc6tegu 
(JL) b6l6ssel egyutt CN2) varrattal a (B) talpb616shez 
van varrva. 

A (K) talp frOccsOnt6sekor a folyekony mdanyag 
talpanyag a (V) dsszekdtdanyag pdrusain vagy lyuka- 
csain vagy haldszemein keresztui a tdbbretegu (L) b6- 
16s kOIsd fe1ulet6re kerQl, 6s Igy elszigeteli az (N2) 
varrat vanratlyukait. 

AzSltal, hogy az alsd (P) fels6r6sztartomanyt a tulaj- 
donk6ppeni (S) felsdreszhez illesztett lyukacsos vagy 
pordzus (V) osszekdtdanyaggal helyettesiti. a tulajdon- 
k6pp6ni (S) felsdresz altal vezetett viz nem juthat el az 
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(S) fels6i€szt, az 0.) b6I£st 6s (B) talpbelest osszekotS 
(N2) varrat tartomSnyaba, igy az (N2) vairatot & a 
funkcionSlis (M) retegel athidald, S251akb6I vagy tex- 
uldarabokbdl 3116 vizhidak sem fejthetik ki halasukat, 
men a nilajdonkeppeni (S) fels6rcsz altal vezetett vfe 
nemjuthatelhozzijuk. 

A 4. £s 5. abra a String-Lasting mddszerrel keszult 
cip^ talSlminy szerinti kiviteli alakjat niutatja be. A4. 
5bra egy keresrtmetszetet. mfg az 5. 4bra a mflanyag 
(K) talp felvitele elfitt felvett alulnezetet Sbrfzolja. 
Enn61 az eljSrasnal a lyufcacsos vagy pordzus (V) 5sz- 
szekotfianyagot az (Nl) varrat segfts6g6vcl az (S) fel- 
s6t6sz als6 v^gdhez varrjuk. A (V) dsszekot&nyagot es 
a funkcionSlis (M) reteget magaban foglald lebbretegu 
(L) bel&t a szabad vegukon esszevairjuk, nafigpedig 
cWnyosen (FS) vezetShurkok segits^gfivel. Az (FS) 
vezetfihurkokban (ZS) hdzozsinar van vezetve. A raS- 
anyag (K) talp freccsSntese elott az (S) felsffreszt is az 
(L) belest kaptafara huzzuk, es az (S) felsfir&z & az 
(L) b61€s alsd v^gtailomanyat a (ZS) htSzdzsinor segit- 
scgevel osszehdzzuk. mSg az egesz (S) felsMsz az ezt 
kibeleld (L) bcl&sel a kapiafthoz simul. EzutSn a 
muanyag (K) talpat alulr6I rifrOccsantjflk, ahol a kap- 
tafa als6 felOlete levfilaszttf eszkSzzcl van cllfitva. A 
kaptaftnSl val6 Iev6tel uiSn az (F) bels5 bfilfis als6 
tartomfinySt a (K) talp kozbcnsS lartomfinyat fed6- 
talppal lefcdjflk. 

Ehnfl a kiviteli alaknSl is a t«vk6ztart6l lehet a (V) 
asszek5t6anyag & az (L) bfiles k5z6 illeszteni, mint az 
a3.£brSn]ithatd. 

A6-8. fibriJc a uWlmSny alkalmazfisfil mutatj^k be a 
Polypintch-mtfdszcirel eloalKtott cipfik eseteben. A 6. 
Sbra egy ilyen cip6 muanyag talp frSccsontese elotti 
alulnfizetet mutatja be. A 7. 6s a 8. Sbra a cipd 1-1, ill- 
2-2 vonal menti keresztnwtszeteit Sbrfzolja, a mfl- 
anyag (K) talp froccsontese utfin. 

A (B) talpb^les tartom5n>'aban - mely a cipo elejetSl 
annak kozfipsff boltozatSig terjed - az (S) felsdr&z & 
az (L) b6}€s als6 tartomanyai a (B) talpbeles pereme 
meni&i a (B) talpbeles al4 van hajtva. A cip6 hatso 
tartomSnyfiban - ahol nines (B) talpbel6s - az (S) 
felstfresz es az (L) h&6s also vege merSleges a (K) 
talpia. A (B) talpbfiles tartomanySban a felsdr^szanya- 
got meghosszabMt6 (V) 0sszek6t5anyag az (S) fe\s6- 
i6szals6 oldaIs6 tartomSnyaban talSIhatd. A (B) talpbe- 
l€s tartomfinySban a muanyag (K) talpat a (B) talpb61& 
a]$6 felQlet6re 6s a (B) talpbeI6s al5 hajtott (S) felso- 
rfszre, a talpb616s n61kQli lartomanyban a levfilaszt6 
eszkdzzel ellfitott kaptafSra rSfroccsontjuk. A cip5t a 
kaptafirtfl val6 levdtele ut3n talpbet6ttel beleljQk ki. 

V!zSlI6 6s vlzpfira-Stereszto funkcionSlis (M) ceteg- 
gel ellStott, PolypinU'ch-madszerrel k6szQlt cipoknel 
fenfill az a probKma, bogy nonnalis eloallitSsi mddok 
melfett szinte lehetlen a feIs6r£szanyagot a talpbelcses 
6s anem talpb616ses tartomfiny hatSrSn olyan pentosan 
es eg>-en!etescn elvSgni. bogy a nem lexUI felsor6sz- 
anyag vagy a textil b616san>'ag vagy csak szSlak bel5- 
iQk elSlljanak 6s a funkcidnSlis CM) r6teg levSgoti ve- 
g6t fithidalva vfzhidakat ne k6pezzenek. 

Azfiltal. bogy az (S) felsor6sz als6 (P) fels5r6sziarto- 



m^nySt az (S) fels6r6szhez illesztett (V) osszekottf- 
anyag helyeltesiti, a tulajdonkeppeni (S) felsdreszanya- 
ga SItal k^pzect vizvezettf szakasz nem tart az (L) b616s 
H igy a funkcionalis (M) reteg levagott v6g6ig. tehSt a 
5 varratlyukakat 6s a funkcionalis (M) r6teg levSgott 
veget athidal6 szSlak 6s textildarabok alkotta vfzhidak 
nem fejtik ki hatSsukaL 

A talSlmany szerinti cipSszerkezet Iegf6bb eldnye 
tehat a fentiek alapjan abban van, bogy az 1. Sbrfn 
10 bemutatott ismert cipffszericezetnel kepz^dC vizhidak 
keletkezeset megakadalyozza. Egyreszt az (S) felsff- 
r6sz als6 veget es a funkcionSlis (M) reteget tartalmazd 
(L) belest osszekotd varrat a muanyag talpanyaggal el 
van tomitve. mSsreszt pedig az olyan vizhidak k6pz5- 
15 des6t is szinte teljes m6rt6kben megakadalyozzuk, 
amely vizhidak az (S) felsdresz also vegetal a funkcio- 
nalis (M) reteg als6 peremen St a cip5 bclsejebe irS- 
nyulnak. M^g abban az esetben sem kerulhet viz a 
cipffszerkezetnek szokSsosan erffsen vizszivd anyaggal 
20 kikdpzett belsC lerebe. ha az (S) felsdresznck a jSrdtal- 
pon kivuli tartomanySra keruW vfz a feIs^r6szanyagon 
St a jSr6taIpon belQli tartomSnyba Sthatol. 

SZABADALMI IGfiNYPONTOK 

25 

I. VIzS116 ciposzerkezet, amelynek fels6r6sze, a fel- 
sor^szt kib61el5. vizSIW 6s vizp5ra-5tereszto mikropo- 
nSzus funkcionalis riteggel ellStott 6s a felsfirfiszbez 
varrt b616se, a felsoresz als6 tartomSnySra froccsSntott, 
30 vairatokat k6zrefog6 vizS116 muanyag talpa van, azzal 
jellemezye, hogy a muanyag talp tartomSnySba es5 als6 
fels5r6sztartomSnya (P) fr6ccsant6skor foly6kony mu- 
anyag talpanyagot ateresztd, por6zus anyagbdl van ki- 
k^pezve. vagy froccsonteskor folyekony muanyag talp- 
35 anyagot Stereszto, por6zus asszekotoanyaggal (V) van 
helyettcsitve. 

2. Az 1 . igenypont szerinti cip6szerkezet, azifllielle- 
hogy a felsffreszt (S) a bel6ssel (L) osszekota 

x-artat (N. N2) tartomanyaban a felsai6sz (S) 6s a b61es 
40 (L) kazott pordzus, a froccsantSskor foly6kony m<I- 
anyag talpanyaggal szemben Stereszt6kepess6ggel ren- 
delkezd tavkoztartd (A) van ragzftve, 

3. A 2. igenypont szerinti cipaszerkezet, azzflljelle- 
mez^e, hogy a tSvkoztartd (A) a felsdreszt (S) a b616s- 

45 sel (L) osszekoto varrat (N, N2) segjtseg6vel van rag- 
zftve. 

4. Az 1-3. Igenypontok bannelyike szerinti cipff- 
szeikezet, azzal jellemezve^ hogy az als6 felsdrdsztarto- 
mSny (?) pordzus anyaga perforSlt felsordszanyagbdl 

50 k6szult. 

5. Az 1-3. ig6nypontok bSrmelyike szerinti cipo- 
szerkezet, azzal jellemezve^ hogy a felsor6sz (S) anyag 
a b616s (L) alsd v6getol meghatSrozoit tSvolsSgban 
v6gzodik. 6s a felsorcszanyag alsd v6ge a b616s (L) alsd 

55 v6g6vel a fraccsani6skor foly6kony muanyag talpanya- 
got Steresztd pordzus asszekdtoanyagon (V) keresztOl 
van Bsszekotve, ahol a pordzus osszekatoanyag (V) 
egyik v6ge kizSrdlagosan a feisar6sz (S) anyagShoz. 
mSsik v6ge pedig a b6l6shez (L) van vairva. 
60 6. Az 5. ig6nypont szerinti ciposzerkezet. azzflljel- 
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lentezve, hogy a por6zus osszekotdanyag (V) ki'egeszi- 
tesk^ppen tavk6ziart6kent van kikepezve. 

7. Az 1-6. igenyponlok bamnelyike szerinti cip6- 
szerkezet, azzal jelUmezve, hogy a porozus fels6resz- 
tartomany (P), ill. osszekotoanyag (V) a beles (L) also 5 
yig€i6\ a mdanyag talp (K) fels6 pereme (O) f&l€ 

. nyuiik. 

8. Az 1-7. igenypontok bdrmelyike szerinti cip5- 
szerkezet. azzjal Jeliemezve, hogy a muanyag tatp (K) 
vIzpara-ateresztS. 10 

9. Az 1-8. igenypontok barmelyike szerinti cipo- 
szerkezet, azzal Jeliemezve, hogy a mCTanyag talp (K) 
anyaga poIiuretdnb61, dttetszd kaucsukb61 6s polivinil- 
kloridbol van kivalasztva. 

10. Az 1-9. igenypontok barmelyike szerinti cip6- 15 
szerkezett azzal Jeliemezve, hogy a beles olyan tdbbre- 

- tegu beI6s (L), amelynek vizillo es vfzp^ra-^iereszto 
nnikroporozus funkciondHs retege (M) van, amelynek a 
fe!s6reszanyag fele eso oldala mechanikusan vedo tex- 
tilreteggel (T), a ciposzerkezet belseje feld eso oldala 20 
pedig mechanikusan v^do. vilasztas szerint melegkd 
bels6 belessel (F) van ellatva. 

11. Az 1-10. igenypontok barmelyike szerinti ci- 
poszerkezet, azzal Jeliemezve, hogy a funkcionSlis 
reteg (M) nyujtott politetrafluor-etil^nbol, poli6sz- 25 
terbol vagy mikropor6zus poliuret^nr^tegbdl i\\6 
membrSn. 

12. Az 1-11. igenypontok bAiroelyike szerinti cipo- 
szerkezet, azzal Jeliemezve, hogy a fels6r^sz (S) mu- 
szdlas vagy termeszetes alapu szdvetbol k^zulL 30 

13. Az l-U. igenypontok bdrmelyike szerinti cipo- 
szerkezet, azzai Jeliemezve^ hogy a felsSr&z (S) b6rb6l 
keszQlt. 

14. Az»l-13. igenypontok barmelyike szerinti cipo- 
szerkezet, azzal Jeliemezve, hogy a felsdreszt (S) a 35 
beles (L.) vegevel osszekotd por6zus dsszekdcoanyag 
(O) monofil muszal haI6b6I keszQlt. 

15. A 14. igenypont szerinti cip6szerkezet, azzal 
Jeliemezve, hogy a musz^Ihdlo szemnagysdga hozzave- 
t6Iegesen legaUbb 1,5 mm-es tartomany ba esik. 40 

16. A 14. vagy 15. igenypont szerinti cip6szerkezeC, 
azzal Jeliemezve, hogy a muszal ha 16 anyaga poli- 
amidbdl is polieszterbdl van kivalasztva. 

17. A 14-16. igenypontok barmelyike szerinti cipo- 
szerkezet, azzal Jeliemezve, hogy a muszdlhdlo merevi- 45 
t6 ragasztdanyaggal van ellatva. 

18. Az 1-17. igenypontok bSrmelyike szerinti cipo- 
szerkezet, azzal Jeliemezve, hogy az also felsor^sztario- 
many (P), ill. az osszekotoanyag (V) es a bel^s (L) a!s6 
v6gtartomdnya a talp (K) als6 felOlet^re mer51egesen 50 
van iranyitva. 

19. Az 1-17. igenypontok barmelyike szerinti cipo- 
szerkezet, azzal Jeliemezve, hogy az als6 fels6r6sztarto- 
mdny (P), III. az osszekdtoanyag (V) es a be Ids (L) a!s6 
vegtartomdnya pirhuzamos az als6 talpoldallal. es a 55 
felsoresznek (S) az also talpoldallal parhuzamos tarto- 
manya por6zus anyagbdl van kialakitva. 

20. Az 1-19. igenypontok birmelyike szennti cipo- 
szerkezet, azzal Jeliemezve, hogy az also felsoresztano- 
m^y (P), ilL az dsszekdc6anyag (V) & a bei£s (L) als6 60 



vegtartomanya talpbelessel (B) van osszevarrva, mely- 
nek als6 felQletere a mffanyag talp (K) van froccsontve. . 

21. A 20. igenypont szerinti cipSszerkezet, azzo/ 
Jeliemezve, hogy a talpb^les (B) a ciposzerkezet hosz- 
szinak csak egy resz6i van kikepezve. 

22- A 21. igenypont szerinti ciposzerkezet azzal Jel- 
iemezve, hogy a talpbel6s (B) a cip6szerkezet elQls5 
vegeidl hozzavetolegesen annak k0z6ps6 boltozat&ig 
terjedden van kikepezve. 

23. A 21. vagy 22. igenypont szerinti ciposzerkezet, 
azzal Jeliemezve, hogy az als6 felsor^sztartomany (P), 
ill. az osszekotoanyag (V) es a beles (L) als6 vegtarto- 
manya a ciposzerkezet talpb^les (B) n61kflH tartomS- 
nydban merOIegesen az also talpoldatra, a talpbelessel 
(B) ellitott lartom^nyfiban pedig parhuzamosan az als6 • 
talpoldallal van iranyitva. 

24. Az 1-17. vagy a 19. igenypontok barmelyike 
szerinti ciposzerkezet, azzal Jeliemezve, hogy az alsd 
felsOresztartomany (P), ill. az osszekotoanyag (V) es a 
beles (L) als6 vegtartomanya be van hajtva, es a behaj- 
tott vegukSn huz6zsin6r (ZS) vezetesere alkalmas ve- 
zetohurkokkal (FS) van elUtva. 

25. A 24. igenypont szerinti cipOszerfcezet, azzal 
Jeliemezve, hogy a felsoresz (S) 6s a beies (L) behajtott 
vege a vezetOhurkok (FS) segltsegevel van dsszevarr- 
va. 

26. A 24. vagy 25. igenypont szerinti ciposzerkezet, 
azzal Jeliemezve, hogy a felsoresz (S) is a beies (L) 
behajtott vege a vezetohurkokon (FS) kivQl van dssze> 
varrva. 

27 . Eljiris az 1-3. es az 5-26. igenypontok btoie- 
lyike szerinti ciposzerkezet elodllitasara, amelynek so- 
ran a felsoreszt vlzallO es vizpSra-atereszto funkcioni- 
lis reteget tartalmazd beiessel beieljuk ki, a felsoreszt a 
beiessel dsszevarrjuk, 6s a felsoresz alsd tartominyara 
varratokat kOzrefogo mGanyag tatpat rfifraccsontunk, 
azzal Jeliemezve, hogy a feisOreszanyag als6 vegete 
porozus osszekotdanyagot (V) varrunk, a pordzus 
osszekotoanyaggal (V) nneghosszabbitott felsoresz- 
anyagot beiessel (L) beieljuk ki, a beiest (L) es az 
Ssszekotoanyagnak (V) a felsOreszanyagtoI fuggetlen 
veget az als6 vegukon Ssszevarrjuk, es folyekony mfi- 
anyag talpaiiyagot rafroccsontunk, amikor is a folye- 
kony muanyag talpanyagot a felsoreszanyaghoz varrt 
porozus osszekotoanyagon (V) keresztiil a beiesig jut- 
tatjuk. 

28. Eljiras az 1-4., a 7-13. 6s a 18-26. igenypontok 
birmelyike szerinti ciposzerkezet el64UUSs4ra, amely- 
nek soran a felsoreszt viz51l<5 es vizpara-itercszto fiink- 
cionalts rdteget tartalmaz6 beiessel beieljQk ki, es a 
felsoreszt a beiessel osszevarrjuk. majd a felsoresz also 
tartomanyira varratokat k6zrefog6 muanyag talpat ra- 
froccsontunk, azzal Jeliemezve, hogy a felsoreszanyag 
alsd felsoresztartomanydt (P) perforiljuk, 6s a bdlcssel 
(L) kibeieljuk, a perforilt. alsd felsoresztartominyt (P) 
6s a beiest (L) alsd vegukon dsszevarrjuk, majd folye- 
kony muanyag talpanyagot rdfrSccsontunk, amikor is a 
folyekony mCanyag talpanyagot a perfordlt, alsd felso- 
resztartomdnyon (P) keresztui a beiesig (L) juttatjuk, 
29. A 27. vagy 28. igenypont szerinti eljfirSs, azzal 
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jellemEzy^e, hogy a cipSszeikezetet a c»Pff«rice^t 
hosszinak legalabb egy reszen htSz6d6 talpbelessel (B) 
IStjuk el. & a maanyag talpanyag rafr6ccs6ntese el<5tt a 
perforflt, als6 felsfiiesztartomfiny (P) vagy a por6zus 
osszekot5anyag (V) als6 v^g^t a talpb^les (B) kerOIete- 
hezhozzfivarrjuk. " 

30, A 27. vagy 28. igfoypont szerinu eljarSs, azzfli 
jeUeinezye, hogy a perfi>rat feteatotartominy (P). ilL 



a porozus osszekotffanyag (V) & a h€[is (L) als6 v^g^ 
huz6zsin6r (ZS) vezetes^re alkalmas vezet6hurkokkal 
(FS) latjuk el, a perfor^It, als6 fels5resztartomdny (P), 
ill. a porozus osszekot^anyag (V) & a bel& (L) als<5 
veget kaptafdra hiizzuk, majd a fels6r&z (S) kaptafSra 
hiizott tartom^y^ra. es a kaptafa levalasztd eszkozzel 
elWtott als6 felQletere folyekony mffanyag alpanyagot 
froccsontOnk. 



8 



HU 204 986 B 
InL ClA A 43 B 23/07 



/ 



Libra 




10 



4. abra 



•FS 



-IS 



5.ibra 



HIT 204986 B 
InLCI.^: A 43 B 23/07 




7.abra 



HU 204 986 B 
Int CI.^: A 43 B 23/07 




N2 K HZ 

S.^bra 



Rekord - IC=("A43B"|"A4^700"r'A43B 702"|"A43B 706"r'A43^08"|"A43B 712"... Page 1 of 1 



Ervenytelen lemondas miatt 
Ugyszdm: P9802693 



Bejelentes napja: 1 998 . 1 1 .20 
Adatkdzles napja: 1999.01.28 
Kozzetetel napJa: 2000.03.28 



NSZO: A43B 706 
Cim: Aktiv levegos cipo 
Angol cim: ACTIVE AIRED SHOE 
Bejelento es feltaldlo: Zsolt Laszlo . Nyi'regyhaza (HU) 




Kivonat (kdzzeteteli): 



A talalmany olyan cipo, mely legalabb negyretegu cipotalp (1, 2, 3, 4), es egy un. levegotorok 
(5) alkalmazasaval aktfv szellozest es puha jarast biztosit a labnak az emberi jaras anatomiajat 

felhasznalva. 

ABRA 982693[-] abra 

Intezkedesek 

0. Adatkozles (AO) 

Intezkedes kelte: 1998.1 1.23 meghirdetese: 1999.01.28 (AAIA Adatkozles szabadalmi 
bejelentesekrol) 

5. Ertesites a szabadalmi bejelentes kozzetetelerol 6s az ujdonsagkutatas elvegzeserol (Al) (RT) 
Intezkedes kelte: 2000.01.31 meghirdetese: 2000.03.28 fBB9A Szabadalmi bejelentesek kozzetetele) 
8. Lemondasnak tekintes ideiglenes szabadalmi oltalomrol (RW) 

Intezkedes kelte: 2000.10.04 dtvetele: 2000.10.17 meghirdetese: 2000.11.28 rFA9A Ideiglenes 
oltalom megszunese lemondas vagy lemondottnak tekintes miatt) 
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Ervenyte^en 

Ugyszdm: HI 0314 Bejelentes napja: 1938.04.05 

Lajstromszdm: 120039 . 

Regimagyar osztdlyozds: I/b 

Cim: Jaras kozben szellozo cipo 
Replants dsfeltaldio: Halasz Imre , Budapest, HU 
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Ervenyes 

Ugyszdm: P0001668 Bejelentes napja: 1998.04.29 

Kozzetetel napja: 2000.09.28 

Unios elsdbbseg: ITPD97A000102 - 1997.05.09 
PCT bejelentes szdma: EP9802537 
PCT kozzetetel szdma (WO): 9851177 

NSZO: A43B 712 : A43B 732 
Cim: Paraatereszto cipo es betet 
Angolcim: IMPROVED VAPOR-PERMEABLE SHOE 
Bejelentd: GEOX S.P.A. , Montebelluma (Treviso) Frazione Biadene (IT) 
Feltaldlo: Polegato.Mario, Crocetta del Montello (IT) 
Kepviselo: DANUBIA Szabadalmi es Vedjegy Iroda Kft,. Budapest (HU) 



1 . ab ra 




Kivonat ( kdzzeteteli) : 

A taialmany paraatereszto cipo amelynek paraatereszto felsoresze (11) paraatereszto belese (12) 
es talpa, a talpanak perforalt elasztomer jaro talpretege (13) van, es amely talp kozbenso 
talpretegeben legalabb egy nedvessegallo vizlepergeto anyagii, paraatereszto membran (15) es a 
membran alatt paraatereszto es/vagy perforalt als6 vedoreteg (16) van elrendezve, amely talpnak 
tovabba paraatereszto vagy perforalt belso talpretege (17) es befoglalo retege (19) van, ahol a 
membran (15) es a membran alatti paraatereszto 6s/vagy perforalt also vedoreteg (16) a szelein 
egymashoz zarva es rogzitve, elore gyartott betetkent (14) van kialakitva, amely a membrant (15) 
viselessel es cipogyartassal jaro igenybevetelnek ellenalloan vedo betet (14) also feliiletet az also 

vedoreteg^(16)^alko^ _ ^ ^ 

A taialmany tovabba betet paraateresztS cipohoz, a cipo paraatereszto talpaba torteno beepitesre, 
paraatereszto membrannal es a membran alatti vedoreteggel, amely, cipotalpba elogyartmanykent 
beepitheto betetnek (14) felso feliiletevel a cipo belso talpretege (17), also feluletevel a cipo jaro 
talpretege (13) fele mutatoan elrendezett membranja (15) vizzaro paraatereszto anyagbol keszult, a 
membran (15) es vedoretege (16) a keriilete menten befoglalo retegbe (19) van foglalva, ahol a 
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membran (15) peremreszenek fels6 felUlete, 6s/vagy als6 felulete, es/vagy kulso 6Ie van a 

befoglalp reteghez (19) viz zaroan rogzitve . , ;_ , , ;„ 

*** 'ABRA Fraine219 **** 

Intezkedesek 

3. Nemzetkozi bejelentes kozz6tetele (A2) (QJ) , , . , , x 

Intezkedes kelte: 2000. OS. 01 meghirdetese: 2000.09.28 (EBM Szabadalmi bejelentesek k6zz6tetele) 

9. Ertesites ujdonsagkutat^s elvegz^serol (A3) (RV) 

Intezkedes kelte: 2001 .09.05 meghirdetese: 2001 . 10.29 (EC2A Kulon tajekoztatas 
lijdonsagkutat^ol) 
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Ervenyes 
Ugyszdm: P0200878 



Bejelentes napja: 200L01 . 1 5 
Kdzzetetel napja: 2002.07.29 



Unios elsobbseg: ITPD200bA000027 - 2000.01.31 
PCT bejelentes szdma: EPO 100402 
PCT kdzzetetel szdma(Wp): 0156419 

mzO: A43B 712 : A43B 708 : A43B 1326 
Cim: Vi'zallo 6s p^raateresztd talp cip6k sziim^ra 
Angol cim: WATERPROOFED VAPOR-PERMEABLE SOLE FOR SHOES 
K^j^ltmt/i- IMnftington Holding B.V. . Amszterdam (NL) 
Feltalalo: Poleeato Moretti. Mario. Crocetta del Montello (IT) 

Kepviselo: TCalmar Henriette. DANTJBIA Szabadalmi 6s Vedieev Iroda Kft.. Budapest (HU) 




Kivonat (kozzetetelp-' . [ 

A tailimdny targya vjzallp es p^adter eszto talp (1 0) cipok szdni^ 

■ A "talllm^y 16nyege, hogy egy borbol vagy hasonlo anyagbol kesziilt jarofeltilete (11) van, 
amely legalabb reszben, egy felso tartomanyban, egy membrannal (12) van befedve. amely Olyan 
anyagbol kesziil amely a paraatereszto es vizallo 6s amely kerQleti tartomanyaiban a jarofeliilethez 
kepest le van zarva, 6s a jarofeliiletben (11) dtmeno furatok (14) vannak, amelyekbe muanyagbol, 
mint peldaul gumibol vagy hasonlobol kesziilt betetek (15) vannak hermetikusan behelyezve es 

ezekben a hetetekben (15) at meno furatok (16) v ann^ : ^ 

*'** ABRA Fi^e238 **** 

Intezkedesek 
4. (QV) 

Intezkedeskelte: 2002.05.29 meghirdetese: 2002.07.29 



